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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Zubereitung eines Zements, der Hautekzeme verursachendes Chromat enthalt und dem Eisen|ll)-sulfat 

zugemischt wird 
@ Beschrieben ist die Zubereitung eines Zements, der 

Hautekzeme verursachendes, wasserlosliches Chromat 

enthait und dem zu chemischen Reduktlon dieses Chro- 

mats(VI} trocl<enes, teltehenfdrmiges Eisen(ll)-sulfat In ei- 

ner Menge von 0,01 bis 1 Gew.-% zugemischt wird, wobei 

der Zement Im Zementwerk nach der Vermahlung in 

GroBsiloszwischengelagert und diesen zum Transport im 

Silowagen oder zur Saclcverpackung entnommen wird. 

Urn eine unenwunschte Reaktion des Eisen(ll)-sulfats 

wahrend der Zementhorstellung und Lagerung in GroSsl- 

los weitestgehend auszuschalten, wird das trockene, gra- 

nulatformige EisendD-sulfat erst bei der Entnahme des 

Zements aus den GroBsilos dem Zement zugegeben. Bei 

einer Sackverpackung des Zements wird jedem Sack eine 
■ dem Fullgewicht entsprechende IVIenge Einsen(ll)-sulfat 
^ zugegeben und der Sackinhait mit einem Mortel- oder Be- 
t tongemisch boim Anmachen mit Wasser innig vermisclit. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft die Zubereitung eines Zements, d«: 
Hautekzeme verursachendes wasseriosliches Chromat(VI) 
cnthait und dem zur chemischen Reduktion dieses Chro- 
mats(VI) trockCTCS, teilchenfoniiiges Eisen(n)-sulf at in ei- 
ncr Menge von 0,01 bis 1 Gew.-% zugemischt wird, wobd 
der Zement im Zementweik nacb der Vmnahlung in GioB- 
silos zwischeDgelagert und diesen zum 'transport im Silo- 
wagen oder zur Sackvetpackung entnommen wird. 

Nachdem aus "Acta Dennatovener", Stockholm, 53, S. 
267-270, 1973, Versuche bekannt wurden, die zeigten, daB 
in cinem Zement enthaltenes, Hautekzeme venirsachendes 
Chromat (VI) dutch Einmischen einer w^Brigen Eisen(II)- 
sulfatlosung beim Anmachen des Ziements chemisch redu- 
zierbar ist und die haulschadigende Wirimng orheblich ver- 
ringert oder beseitigt wird, wird in EP 0 160 746 Bl vorge- 
schlagen, daB der verpackte Zement trockenes, teilchenfor- 
miges Eisen(II)-sulfat in einer ausreichenden Menge enthal- 
ten soli, um das wasserlosliche Chromat weitgehendst che- 
misch zu reduzieren, sobald Wass^ der Zementzusammen- 
setzung zugegeben und mit dieser vermischt wird. Das Zu- 
mischen des Eisen(II)-sulfats soU, wic es auch in 
EP 0 054 314 Bl beschrieben ist, bei der Zementprodukticm 
gesdiehen und zwar an einer Stelle stromaufwSrts des in Be- 
zug auf den Materialstrom hinter der Zementmtihle ange- 
ordneten Lagerbdialteis. \ferzugsweise soli das Eisen(II)- 
sulfet teilweise vor und teilweise hinter der Zementmiihle 
eingegeben weiden. Das Einschleusen des Eisen(II)-su]fat5 
in den kondnuierlichai Produktionsablauf bra der Zemcnt- 
herstellung ist jedoch mit Nachtdlen vetbunden. Erfolgt das 
Einschleusen ganz oder teilweise vor einer Zementmiihle, 
wird das Eisen(II)-sulfat zerkleinart und erfiait erne grbBerc 
Komoberflache, wodurch es mit den anderen Zementbe^ 
standteilen sowie mit dem Sauerstofif der Lufl und der 
Feuchtigkeit unkontrollierbare Reaktionen eingehen kann 
und dann beim Anmachen mit Wasser und Mischen des 
M6rtels oder Betons nicht mehr das Chromat(VI) reduzieren 
kann. AuBerdem laBt die Wirksamkeit des Eisen(II)-sulfats 
bei einer togeren Lagexung in den hinter der Mahlanlage 
ublicherweise vorhandenen GroBsilos nach, denen der Ze- 
ment in Abhangigkeit von der Nachfrage entnommen wird. 

Demgegeniiber liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, eine unerwiinschte Reaktion des Eisen(n>-sulfats 
wahrend der Zementherstellung und Lagerung in GroBsilos 
weitestgehend auszuschlieBen. 

Zur Losung wird erfindungsgemaB vorgeschlagen, das 
trockene, granulatformige Hsen(II)-sulfat erst bei der Ent- 
nahme des Zements aus den GroBsilos dem Zement zuzuge- 



den. Dabei bestehl die Moglichkeit, daB dne automadsch 
abgewogene Menge EisenQI^suifat kontinuieriich in den 
dem Sack zustromenden Zement dngebracht wird. In einfa- 
dier Weise kaim aber auch eine automatisch abgewogene 
5 Menge Eisen(II)-sulfat als Portion in den Zementsack einge- 
fUUt werden. Die iimige Vermischung und Verteilung des Ei- 
sen(n)-sulfat erfolgt in ausreichaidem Umfang beim Mi- 
schen des Mortels bzw. Betons. Die EinfuUstelle kann am 
Zellen- oder lYubinenrad liegen, das den 2^ment ttber eine 
10 FOUdtiseunddurcheinSackvoitilindenSackfdrdert. 

Patentanspruche 

1. Zubereitung eines Zements, der Hautdczeme verur- 
15 sachendes, wasseriosliches Chromat enthalt und dem 
zur chemischen Reduktion dieses Chromats(VI) trok- 
k^es, teilchenfbrmiges Eisen(II>sulfat in einer Menge 
von 0,01 bis 1 Gew.-% zugemischt wird, wobd der Ze- 
ment im Zementwerk nach der Vermahlung in GroBsi- 
20 los zwischengelagert und diesen zum Transport im Si- 
lowagen oder zur Sackverpackung entnommen wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB das trockene, granulat- 
terige Eisen(II)-sulfat erst bei der Entnahme des Ze- 
ments aus den GroBsilos dem Zement zugegeben wird. 
25 2, Zubereitung eines Zements nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB bd der Sackverpackung des 
Zements jedem Sack eine dem FuUgewicht entspre- 
chende Menge Eisen(n)-sulfat zugegeben und der 
Sackinhalt mit einem Mortal- oder Betongemisch beim 
Anmachen mit Wasser innig vermischt wird. 

3. Zuberdtung eines Zements nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzdchnet, daB eine automatisch abgewo- 
gene Menge £isen(II)-sulf at kontinuieriich in den dem 
Sack zustidmenden Zement eingebracht wird 

4. Zubereitung eines Zements n^h Anspruch 2, da- 
durch gekennzdchnet, daB dne automatisch abgewo- 
gene Menge Eisen(II)-suLfot als Portion in den Zement- 
sack eingefullt wird. 
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Diese Zuberdmng hat den Vorteil, daB die Zugabe des 
Reduktionsmittels ^t zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo von 
einer kurzfristigrai Verarbeitung des Zements im Betonwerk 
Oder auf derBaustelle auszugehen ist. Die Gd^ahr dner un- 
erwunschten Reaktion des zugemiscbten granulatformigen 55 
Eisen(n)-sulfats mit dem Zement wird erheblich verringert, 
insbesondere da das Eisen(II)-sulfat in der Granulatform 
eine relativ kleine spezifische Oberflache hat. Es steht daher 
die ganze zugegebene Menge Eisen(II)-sulfat fur die Reduk- 
tion zur Verfiigung. Anderseits lost sich auch das granulat- 60 
formige Eisen(II>sulfat sehr schnell in dem Anmachewas- 
ser der MOrtel- oder Betonmischung, so daB es beim \fermi- 
schen schnell mit dem Chromat(VD in Kontakt kommt und 
dieses chemisch reduziert. 

Bei einer Sackverpackung kann jedem Sack eine dem 65 
Fiillgewicht entsprechende Menge Eisen(n)-sulfat zugege- 
ben und der Sackinhalt mit einem Mortel- oder Betonge- 
misch erst beim Anmachen mit Wasser innig vermischt wer- 



